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Patentanspruche 

1 . Wassrige Aufeeichnungsflussigkeiten, enthaltend 

5 (a) mindestens ein Farbmittel, das nicht vollstandig von Polymer umhullt ist, 

(b) mindestens zwei Netzmittel, gewahit aus alkoxylierten Alkoholen, alkoxy- 
lierten Acetylenalkoholen, gegebenenfalls alkoxylierten Acetylendiolen, Al- 
kylpolyglucosiden, Zuckeresteralkoxylaten, Fluortensiden, anionischen 
Tensiden und kationischen Tensiden, 

10 

2. AufzeichnungsflQssigkeiten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie 

(c) mindestens ein Dispergiermittel 
enthalten. 

15 3. AufzeichnungsflQssigkeiten nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 

dass sie zwei Netzmittel (b1) und (b2) enthalten, deren Gewichtsverhaltnis im Be- 
reich von 1 : 20 bis 20 : 1 liegt. 

4. Aufzeichnungsfiussigkeiten nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
20 durch gekennzeichnet, dass sie bis zu 2 Gew.-% an (b) enthalten, bezogen auf 

das Gesamtgewicht der Aufzeichnungsfliissigkeit. 

5. Aufzeichnungsfiussigkeiten nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dass sie 

25 (d) mindestens ein Bindemittel 

enthalten. 



30 



35 



Verfahren zur Herstellung von Aufzeichnungsfiussigkeiten nach Anspruch 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass man 



(a) 
(b) 



(c) 
(d) 
(e) 
(f) 



mindestens ein Farbmittel, das nicht vollstandig von Polymer umhullt ist, 
mindestens 2 Netzmittel, gewahit aus alkoxylierten Alkoholen, alkoxylierten 
Acetylenalkoholen, gegebenenfalls alkoxylierten Acetylendiolen, Alkylpo- 
lyglucosiden, Zuckeresteralkoxylaten, Fluortensiden, anionischen Tensiden 
und kationischen Tensiden, 
gegebenenfalls mindestens ein Dispergiermittel, 
gegebenenfalls mindestens ein Bindemittel, 
Wasser und 

gegebenenfalls weitere Hilfsmittel 



40 
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in einem oder mehreren Schritten miteinander vermischt 



7. Verwendung von Aufzeichnungsflussigkeiten nach Anspruch 1 bis 5 oder von 
Aufzeichnungsflussigkeiten, hergestellt nach Anspruch 6, als Tinten fur das Ink- 

5 Jet-Verfahren. 

8. Verfahren zum Bedrucken von Substraten nach dem Ink-Jet-Verfahren unter 
Verwendung von Aufzeichnungsflussigkeiten nach mindestens einem der An- 
spruche 1 bis 5 oder von Aufzeichnungsflussigkeiten, hergestellt nach Anspruch 

10 6. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass es sich urn textile 
Substrate handelt. 



15 10. 



Bedruckte Substrate, erhaltlich nach einem Verfahren nach Anspruch 8 oder 9. 
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Aufzeichnungsflussigkelten 
Beschreibung 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft wassrige Aufzeichnungsflussigkelten, enthaltend 

(a) mindestens ein Farbnaittei, das nicht vollstandig von Polymer umhuilt ist, 

(b) mindestens zwei Netzmittel, gewaiilt aus alkoxylierten Alkoholen, alkoxylierten 
Acetylenalkoholen, gegebenenfalls alkoxylierten Acetylendiolen, Alkylpolygluco- 

10 siden, Zuckeresteralkoxylaten, Fluortensiden, anionischen Tensiden und kationi- 

sciien Tensiden. 

An Aufzeichnungsflussigkeiten und insbesondere Tinten, die beim Ink-Jet-Verfahren 
(Tintenstrafildruckverfaiiren wie Thermal Ink Jet, Piezo Ink Jet, Continuous Ink Jet, 

1 5 Valve Jet, Transferdruckverfahren) eingesetzt werden, werden eine Reihe von Anfor- 
derungen gestellt: Sie mussen zum Drucken geeignete Viskositat und Oberflachen- 
spannung aufweisen, sie mussen lagerstabil sein, d.h., sie sollen nicht koagulieren 
oderflokulieren, und sie durfen nicht zur Verstopfung der Druckerduse fuhren, was 
insbesondere bei dispergierten, also nicht geloste Farbmittelteilchen enthaltenden Tin- 

20 ten problematisch sein kann. Die Anforderungen an die Lagerstabilitat dieser Aufzeich- 
nungsflussigkeiten und insbesondere Tinten beinhaltet zusatziich, dass sich dispergier- 
te Farbmittelteilchen nicht absetzen. Weiterhin mussen die Tinten im Falle des Conti- 
nuous Ink Jet stabil gegen den Zusatz von Leitsalzen sein und bei Erhohung des lo- 
nengehaltes keine Tendenz zum Ausflocken zeigen. Aufierdem mussen die erhaltenen 

25 Drucke den koloristischen Anforderungen genugen, d.h. hohe Brillanz und Farbtiefe 
zeigen, und gute Echtheiten, z.B. Reibechtheit, Lichtechtheit, Wasserechtheit und 
Nassreibechtheit, gegebenenfalls nach Nachbehandlung wie beispielsweise Fixierung, 

^ und gutes Trocknungsverhalten aufweisen. 

30 Aulierdem ist es erforderlich, dass die Tinten auf dem Substrat moglichst schnell 
trocknen, damit zu druckende Bilder oder Schriftzuge nicht verlaufen und sich bei- 
spielsweise die Tintentropfchen verschiedener Farbe nicht vermischen. Dabei ist es zur 
Herstellung von gestochen scharfen Drucken erforderlich, dass man nicht nur die 
Trocknungszeit der Drucke minimiert, sondern dass auch wahrend der Zeit, in der die 

35 Tintentropfchen auf dem zu bedruckenden Substrat stehen, die Tintentropfchen nicht 
verlaufen. Diese Fahigkeit der Tinte wird auch als Stand bezeichnet Der Stand der 
bisher bekannten Tinten, auch als Definition der Drucke bezeichnet, ist noch zu 
verbessern. 
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EP 1 153 992 beschreibt pigmentierte Tinten, wobei die Pigmentteilchen mit einem 
Harz umhullt sind und das Harz eine anionische Gruppe hat und wobei die Tinte neben 
dem umhullten Pigment 0,1 bis Gew.-% eines Acetylenglykoltensids und oder/ein Poly- 
siloxan der Forme! A1 



R R R 

I 1 \ r I 

-Si-04rSi+0-Si- 
I JJ I L I 

R (CH^), R 



^0-SiR3 



A1 



EOPO-H 



enthait. Dabei stelit j und k jeweils fur 1 oder mehr, die Reste R sind gleicin oder ver- 
sclnieden und stehen fur Ci-Ce-AlkyI, und EOPO-H steht fur mindestens eine Ethylen- 
10 oxideinheit oder mindestens eine Propylenoxideiniieit oder mindestens eine Polyalky- 
lenoxideinheit, in der die Ethylenoxid- und Proypylenoxideinheiten statistiscin oder in 
Blockform aneinandergereiht sein konnen. 

EP 1 234 859 beansprucht eine pigmentierte Tinte, die mindestens eine Verbindung 
15 der allgemeinen Forme! A2 enthait 

R R R 

R+Si-O^j-Si+G-Si^^R A2 
R jcH^), R 

O 

'eopo-h 

und in der die Variablen wie oben steliend definiert sind. 

20 US 6,241,81 1 beansprucht eine Tintenformulierung, die eine gegebenenfalls alkoxylier- 
te Acetylenglykolverblndung enthait. 

EP 1 333 048 offenbart Tintenformuiierungen mit 20 bis 60 % Feststoffen, enthaltend 
jeweils ein speziell substituiertes Acetylendioi. 

25 

EP 1 295 916 offenbart Tinten fur das Ink-Jet-Verfahren, die ein vollstandig Polymer- 
umhuiltes Pigment oder einen vollstandig Polymer-umhullten Farbstoff enthalten, wei- 
terhin Wasser und mindestens eine spezielle Verbindung, gewahit aus Acetylenglykol- 
verbindungen, Acetylenalkoholen, Glykolethern oder 1 ,2-Alkylenglykolen. Vollstandig 
30 Polymer-umhullte Pigmente bzw. Farbstoffe werden gemaR der Offenbarung von 

EP 1 295 916 beispielsweise so gemacht, dass man das benotigte Polymer in Gegen- 
wart von vollstandig zu umhullenden Pigment bzw. Farbstoff herstellt. Die Verwendung 
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von voHstandig Polymer-umhulltem Pigment ist gemafi EP 1 295 916 essentiell, weil 
sonst keine befriedigenden Bilder erreicht werden konnen (S. 12, Zeile 54 bis S. 13, 
Zeile 4). 

5 Es zeigt sich jedoch, dass die drucktechnischen Eigenschaften der aus dem Stand der 
Technik bekannten Tinten noch zu verbessern sind. Beispielsweise neigen einige der 
aus dem Stand der Technik bekannten Tinten noch stark zum Schaumen. 

Es bestand also die Aufgabe, Aufzeichnungsflussigkeiten und insbesondere Tinten fur 
10 das Ink-Jet-Verfahren bereit zu stellen, die die oben erwahnten Nachteile nicht aufwei- 
sen. Weiterhin bestand die Aufgabe, ein Verfahren zur Herstellung von verbesserten 
Aufzeichnungsflussigkeiten und insbesondere Tinten fur das Ink-Jet-Verfahren bereit 
zu steilen. Weiterhin bestand die Aufgabe, bedruckte Substrate bereit zu stellen. 

i15 Demgemali wurde die eingangs definierten AufzeichnungsflQssigkeiten gefunden. 

Im Folgenden werden auch die Begriff Tinten und Tinten fur das Ink-Jet-Verfahren fur 
Aufzeichnungsflussigkeiten verwendet. 

20 Erfindungsgemalie Aufzeichnungsflussigkeiten enthalten mindestens ein Farbmittel, 
vorzugsweise in partikularer Form, beispielsweise Pigmente oder Dispersfarbstoffe. 
Unter Pigmenten sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung praktisch nicht losliche, 
dispergierte feinteiiige, organische oder anorganische Farbmittel gemali der Definition 
in DIN 55944 zu verstehen. 

. 25 

Beispielhaft ausgewahlte Pigmente sind 



Monoazopigmente: 



C.I. Pigment Brown 25; 

C.L Pigment Orange 5, 13, 36 und 67; 

C.L Pigment Red 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 22, 23, 31, 

48:1, 48:2, 48:3, 48:4, 49, 49:1, 52:1, 52:2, 53, 53:1 

53:3, 57:1,63, 112, 146, 170, 184, 210,245 und 

251; 

C.L Pigment Yellow 1, 3, 73, 74, 65, 97, 151 und 
183; 



30 



35 



Disazopigmente: 



C.L Pigment Orange 16, 34 und 44; 

C.L Pigment Red 144, 166, 214 und 242; 

C.L Pigment Yellow 12. 13, 14, 16, 17, 81, 83, 106, 

113, 126, 127, 155, 174, 176 und 188; 
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Anthanthronpigmente: 



C.l. Pigment Red 168 (C.l. Vat Orange 3); 



Anthrachinonpigmente: 



C.L Pigment Yellow 147 und 177; 
C.l. Pigment Violet 31; 



Anthrachinonpigmente: 



C.l. Pigment Yellow 147 und 177; 
C.I. Pigment Violet 31; 



Anthrapyrimidinpigmente: C.l. Pigment Yellow 108 (C.l. Vat Yellow 20); 



Chinacridonpigmente: 



C.l. Pigment Red 122, 202 und 206; 
C.L Pigment Violet 19; 



Chinophthalonpigmente: C.L Pigment Yellow 138; 



Dioxazinpigmente: 



C.L Pigment Violet 23 und 37; 



Flavanthronpigmente: 



C.L Pigment Yellow 24 (C.L Vat Yellow 1); 



Indanthronpigmente: 



C.L Pigment Blue 60 (C.L Vat Blue 4) und 64 
(C.l. Vat Blue 6); 



Isoindolinpigmente: 



C.l. Pigment Orange 69; C.L Pigment Red 260; 
C.L Pigment Yellow 139 und 185; 



Isoindolinonpigmente: 



C.L Pigment Orange 61; C.L Pigment Red 257 und 
260; C.l. Pigment Yellow 109, 110, 173 und 185; 



Isoviolanthronpigmente: 



C.L Pigment Violet 31 (C.L Vat Violet 1); 



Metallkomplexpigmente: C.L Pigment Yellow 117, 150 und 153; C.L Pigment 

Green 8; 



Perinonpigmente: 



C.L Pigment Orange 43 (C.L Vat Orange 7); 
C.L Pigment Red 194 (C.l. Vat Red 15); 



Perylenpigmente: 



C.L Pigment Black 31 und 32; C.L Pigment Red 

123, 149, 178, 179 (CJ. Vat Red 23), 190 

(C.L Vat Red 29) und 224; C.l. Pigment Violet 29; 
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Phthalocyaninpigmente: 



C.I. Pigment Blue 15, 15:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:6 
und 16; C.I. Pigment Green 7 und 36; 



Pyranthronpigmente: 



C.I. Pigment Orange 51; C.I. Pigment Red 216 
(C.l. Vat Orange 4); 



Thioindigopigmente: 



C.l. Pigment Red 88 und 181 (C.L Vat Red 1); 
C.I. Pigment Violet 38 (C.l. Vat Violet 3); 



10 



Triarylcarboniumpigmente: 



C.l. Pigment Blue 1, 61 und 62; C.l. Pigment Green 
1; C.l. Pigment Red 81, 81:1 und 169; 
C.l. Pigment Violet 1, 2, 3 und 27; 
C.l. Pigment Black 1 (Anilinschwarz); 



15 



C.l. Pigment Yellow 101 (Aldazingelb); 



C.l. Pigment Brown 22. 



20 



Beispiele fur anorganische Pigmente sind: 



Weilipigmente: 



Titandioxid (C.l. Pigment White 6), Zinkweili, Far- 
benzinkoxid; Zinksulfid, Lithopone; BleiweiR; 



25 



Schwarzpigmente: 



Eisenoxidschwarz (C.l. Pigment Black 11), Eisen- 

Mangan-Schwarz, Spinellschwarz 

(C.l. Pigment Black 27); RuR (C.l. Pigment Black 7); 



30 



35 



Buntplgmente: 



Chromoxid, Chromoxidhydratgrun; Chromgrun 
(C.l. Pigment Green 48); Cobaltgrun (C.I. Pigment 
Green 50); Ultramaringrun; Kobaltblau (C.l. Pigment 
Blue 28 und 36); Ultramarinblau; Eisenblau 
(C.l. Pigment Blue 27); Manganblau; Ultramarinvio- 
lett; Kobalt- und Manganviolett; Eisenoxidrot 
(C.L Pigment Red 101); Cadmiumsulfoselenid 
(C.L Pigment Red 108); Molybdatrot 
(C.L Pigment Red 104); Ultramarinrot; 



40 



Eisenoxidbraun, Mischbraun, Spinel!- und Korund' 
phasen (C.L Pigment Brown 24, 29 und 31), 
Chromorange; 
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Eisenoxidgelb (C.I. Pigment Yellow 42); Nickeltitan- 
gelb (C.I. Pigment Yellow 53; C.I, Pigment Yellow 
157 und 164); Chromtitangelb; Cadmiumsuifid und 
Cadmiumzinksulfid (C.i. Pigment Yellow 37 und 35); 
Chromgelb (C.I. Pigment Yellow 34), Zinkgelb, Erd- 
alkalichromate; Neapelgelb; Bismutvanadat 



(C.I. Pigment Yellow 184); 



Interferenzpigmente: 



Metalleffektpigmente auf der Basis beschichteter 
Metal Iplattchen; Perlglanzpigmente auf der Basis 
metalloxid beschichteter Glimmerplattchen; Flussig- 
kristallpigmente. 



10 



Als bevorzugte Pigmente sind dabei Monoazopigmente (insbesondere verlackte 
15 BONS-Pigmente, Naphthol AS-Pigmente), Disazopigmente (insbesondere Diarylgelb- 
pigmente, Bisacetessigsaureacetanilidpigmente, Disazopyrazolonpigmente), Chinacri- 
donpigmente, Chinophthaionpigmente, Perinonpigmente, Phthalocyaninpigmente, Tria- 
rylcarboniumpigmente (Alkaliblaupigmente, verlackte Rhodamine, Farbstoffsalze mit 
komplexen Anionen), Isoindolinpigmente und Rulie zu nennen. 



Beispiele fOr besonders bevorzugte Pigmente sind im einzelnen: C.I. Pigment Yellow 
138, C.I. Pigment Red 122, C.I. Pigment Violet 19, C.I. Pigment Blue 15:3 und 15:4, 
C.I. Pigment Black 7, C.I. Pigment Orange 5, 38 und 43 und C.I. Pigment Green 7. 

25 Die oben aufgefuhrten Pigmente konnen vorteilhaft zur Erstellung von Ink-Jet-Tinten- 
sets auf Basis der erRndungsgemalien Aufzeichnungsflussigkeiten eingesetzt werden. 
Der Gehalt der einzelnen Aufzeichnungsflussigkeiten bzw. Tinten an den jeweiligen 
Pigmenten ist dabei an die jeweiligen Erfordernisse (z.B. Trichromie) anzupassen, d.h. 
cyan, magenta, gelb und schwarze Pigmente mussen im Gehalt aufeinander abge- 
30 stimmt werden, 

Folgende Pigmentkombinationen sind fur Trichromieerfordernisse besonders zu emp- 
fehlen: 

35 " C.I. Pigment Yellow 138, C.I. Pigment Violet 19, C.I. Pigment Blue 15:3 und 



20 



C.I. Pigment Black 7; 



40 



C.I. Pigment Yellow 138, C.I. Pigment Red 122, C.I. Pigment Blue 15:3 oder 15:4 
und C.I. Pigment Black 7; 
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C.I. Pigment Yellow 138, C.i. Pigment Violet 19, C.I. Pigment Blue 15:3, 
C.I. Pigment Black 7, C.I. Pigment Orange 43 und C.I. Pigment Green 7; 

C.I. Pigment Yellow 138, C.I. Pigment Red 122, C.I. Pigment Blue 15:3 oder 
5 15:4, C.I. Pigment Black 7, C.I. Pigment Orange 5 und C.I. Pigment Green 7; 

C.I. Pigment Yellow 138, C.I. Pigment Red 122, C.I. Pigment Blue 15:3 oder 
15:4, C.I. Pigment Black 7, C.I. Pigment Orange 38 und C.I. Pigment Green 7; 

10 ~ C.I. Pigment Yellow 138, C.I. Pigment Red 122, C.I. Pigment Blue 15:3 oder . 

15:4, C.I. Pigment Black 7, C.I. Pigment Orange 43 und C.I. Pigment Green 7. 

Beispielhaft ausgewahlte Dispersfarbstoffe sind im Einzelnen: 

5 - C.I. Disperse Yellow 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11:1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
20 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. 115, 116, 117, 118. 119, 120. 

121, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 184:1, 198, 200, 201. 202, 203, 204, 205. 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216. 217, 218, 219. 220, 221. 
222. 223, 224, 225, 226, 227 und 228; 

25 - C.I. Disperse Orange 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 25:1. 26. 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 
41 :1 . 42. 43. 44. 45, 46. 47. 48, 49. 50. 51 . 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 , 
62, 63, 64, 65, 66, 67. 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75. 77. 78. 79. 80, 81. 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 137. 138, 139, 
30 140, 141, 142, 143. 145. 146, 147 und 148; 

C.I. Disperse Red 2, 3, 4, 5, 5:1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30:1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 
43:1. 46. 48. 50, 51. 52. 53, 54, 55, 55:1, 56, 58, 59, 60, 61, 63. 65, 66, 69, 70. 

35 72. 73. 74, 75, 76, 77. 79. 80, 81. 82. 84, 85, 86, 86:1, 87, 88, 89. 90, 91. 92, 93. 

94, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 151:1, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161. 162, 

40 163, 164, 165, 166, 167, 167:1, 168, 169, 170, 171, 172, 173', 174, 175, 176, 

177, 178, 179. 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186. 187. 188. 189, 190, 190:1. 
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191, 191:1, 192, 193, 194, 195, 211, 223, 224, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 302:1, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 
332. 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 
352, 356 und 367; 

C.l. Disperse Violet 1,2, 3,4,4:1,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 81, 
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96 und 97; 

C.l. Disperse Blue 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13:1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 23:1, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 
45, 47. 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58. 60, 60:1, 61, 62, 63, 64, 64:1, 65, 66, 
68, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 81:1, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 
132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
165:2, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 195, 281, 282. 283, 
283:1, 284. 285, 286. 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 316. 317, 318, 
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332. 333. 334, 
335, 336, 337, 338. 339, 340. 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347. 349, 351 und 
359; 

C.l. Disperse Green 1. 2, 5, 6 und 9; 

C.l. Disperse Brown 1, 2. 3, 4, 4:1, 5. 7. 8, 9, 10. 11. 18, 19, 20 und 21; 

C.l. Disperse Black 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. 20, 22. 24, 25, 26. 
27, 28, 29, 29:1, 30. 31, 32, 33, 34 und 36. 
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Daruber hinaus eignen sich substituierte Benzodifuranonfarbstoffe, deren Grundkorper 
der Formel B entspricht 




Benzodifuranonfarbstoffe der Formel B konnen an einem oder beiden Phenylringen 
5 substituiert sein. Als Substituenten X"* und kommen Halogen, Alkyl, das gegebenen- 
falls durch nicht benachbarte Sauerstoffatome unterbrochen ist, Alkoxy, dessen Alkyl- 
rest durch Sauerstoffatome unterbrochen sein kann und daruber hinaus substituiert 
sein kann, Hydroxy, gegebenenfalls substituiertes Amino, Cyano, Nitro und Alkoxycar- 
bonyl in Betracht. 

0 

Ferner ist der Farbstoff der Forme! C geeignet: 



n- 




C 



5 Weitere Beispiele fur geeignete Dispersfarbstoffe sind in WO 97/46623, WO 98/24850 
und WO 99/29783 aufgefuhrt. 
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Erfindungsgemafte Aufzeichnungsflussigkeiten konnen Mischungen von zwei oder 
mehr verschiedenen Farbmittein enthalten. Bevorzugt enthalten jedoch erfindungsge- 
malien Aufzeichnungsflussigkeiten keine Misciiungen von zwei oder nnehr verschiede- 
nen Farbnnittein, sondern jeweils nur ein Farbmittel. 

5 

Die erfindungsgemaden Aufzeichnungsflussigkeiten enthalten Farbmittel, die vorzugs- 
weise in partikularer Form vorliegen, d,h. in Form von Partikeln. Die Partikel konnen 
regulare oder irregulare Form aufweisen, beispielsweise konnen die Partikel in sphari- 
scher oder annahrend spharischej Form oder in Nadelform vorliegen. 

10 

In erfindungsgemafien Aufzeichnungsflussigkeiten enthaltene Farbmittel in partikularer 
Form sollten moglichst feinteilig sein. Bevorzugt haben 95 Gew.-%, besonders bevor- 
zugt 99 Gew.-% der Farbmittelpartikel einen mittleren Teilchendurchmesser kleiner als 
1 pm (Zahlenmittel), vorzugsweise kleiner als 0,5 pm und insbesondere einen mittleren 
5 Teilchendurchmesser von 0,3 pm. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung enthalt eine erfin- 
dungsgemafie Aufzeichnungsflussigkeit im Bereich von 10 bis 100 g/1, bevorzugt 12 bis 
70 g/l Farbmittel in vorzugsweise partikularer Form. 

20 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung enthalten erfin- 
dungsgemalie Aufeeichnungsflussigkeiten mindestens ein Farbmittel in nicht vollstan- 
dig von Polymer umhullter Form, das heilit, dass mindestens ein Farbmittel nicht voll- 
standig von Polymer umhullt ist Unter nicht vollstandig von Polymer umhullten Farb- 
25 mittein konnen im Rahmen der vorliegenden Erfindung beispielsweise solche Farbmit- 
tel in partikularer Form verstanden werden, bei denen einige Farbmittelpartikel voll- 
standig mit Polymer umhullt sind und andere nur unvollstandig. Unter nicht vollstandig 
von Polymer umhullten Farbmittein konnen im Rahmen der vorliegenden Erfindung 
beispielsweise auch solche Farbmittel verstanden werden, bei denen einige Farbmit- 
30 telpartikel vollstandig mit Polymer umhullt sind und andere gar nicht Weiterhin konnen 
beispielsweise unter nicht vollstandig von Polymer umhullten Farbmittel auch solche 
Farbmittel in partikularer Form verstanden werden, die uberhaupt nicht mit Polymer 
umhullt sind. 

35 In einer besonders bevorzugten AusfQhrungsform der vorliegenden Erfindung werden 
unter nicht vollstandig von Polymer umhulitem Farbmittel solche Farbmittel verstanden, 
bei denen mindestens 0,1 Gew.-% von Farbmittelpartikein nicht vollstandig von Poly- 
mer umhullt sind, wie man beispielsweise mit Hilfe an sich bekannter Methoden, bei- 
spielsweise Ultrazentrifugieren oderTEM an reprasentativ ausgewahlten Proben nach- 

40 weisen kann. 
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Erfindungsgemalie wassrige Aufzeichnungsflussigkeiten enthalten weiterhin 

(b) mindestens zwei Netzmittel, gewahit aus alkoxylierten Alkoholen, alkoxylierten Ace- 
tylenalkoholen, gegebenenfalls alkoxylierten Acetylendiolen, Alkylpolyglucosiden, Zu- 
5 ckeresteralkoxylaten, anionischen Tensiden und kationischen Tensiden. 

Unter alkoxylierten Alkoholen werden im Rahman der vorliegenden Erfindung ein- oder 
mehrfach, bevorzugt bis zu 30-fach alkoxylierte Alkohole der allgemeinen Formel I 

10 R'-0-(AO)x-H I 

verstanden, wobei die Variablen wie folgt definiert sind: 

. R"* gewahit aus' Cs-Cso-AlkyI, unsubstituiert oder mit einer oder zwei Hydroxylgmp- 
15 pen substituiert, wobei eine oder auch zwei nicht-benachbarte CH2-Gruppen 

durch Sauerstoff ersetzt sein konnen, beispielsweise n-Pentyl, iso-Pentyl, 
iso-Amyl, n-Hexyl, n-Heptyl, n-Octyi, 2-Ethylhexyl, n-Nonyi, n-Decyl, iso-Decyl, 
n-Undecyl, n-Dodecyl, n-Tridecyl, n-Tetradecyl, n-Pentadecyl, n-Hexadecyl, 
n-Octadecyl, n-Eicosyl und die Reste I a bis 1 c 

20 




lb lb 



AO steht fur gleiche oder verschiedene Alkylenoxideinheiten, beispielsweise Propy- 
lenoxideinheiten, Butylenoxideinheiten und insbesondere Ethylenoxideinheiten. 
25 

X ist eine ganze Zahl im Bereich von 1 bis 100, bevorzugt bis 50, besonders bevor- 
zugt 2 bis 30, 

Unter alkoxylierten Acetyienalkoholen werden vorzugsweise Verbindungen der allge- 
30 meinen Formel II 

r' 

r'— S (-R^ II 

0-(AO)y 
H 
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verstanden, wobei die Variablen wie folgt definiert sind: 

gewahit Ci-Cio-A!kyl, unverzweigt oder verzweigt, wie iVlethyl, Ethyi, n-Propyl, 
iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, sec-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl, iso-Pentyl, 
5 sec.-Pentyl, neo-Pentyl, 1,2-Dimethylpropyl, iso-Amyl, n-Hexyl, iso-Hexyl, 

sec.-Hexyl, n-Heptyl, n-Octy!, 2-Ethylhexyl, n-Nonyl, n-Decyl, besonders be- 
vorzugt Ci-C4-Aikyl wie Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, 
sec-Butyl und tert.-Butyl; 

1 0 und Wasserstoff; 

R^, R"^ gleich oder verschieden und gewahit aus 

Ci-C-to-Alkyl, unverzweigt oder verzweigt, wie Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Pro- 
pyi, n-Butyl, iso-Butyl, sec-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl, iso-Pentyl, sec-Pentyl, 
neo-Pentyl, 1,2-Dinnethylpropyl, iso-Amyl, n-Hexyi, iso-Hexyl, sec.-Hexyl, 
n-Heptyl, n-Octyl, 2-Ethylhexyl, n-Nonyl, n-Decyl, besonders bevorzugt 
Ci-C4-Alkyl wie Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, 
sec-Butyl und tert.-Butyl; 

20 und Wasserstoff; 

y eine ganze Zahl inn Bereich von 1 bis 100, bevorzugt bis 50, besonders bevor- 

zugt 2 bis 30. 

25 in einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist mindestens ein 
Rest R^ Oder R"^ ungleich Wasserstoff. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsfomn der voriiegenden Erfindung ist mindestens ein 
Rest R^ Oder R"^ gleich Methyl. 
30 

In einer besonders bevorzugten Ausfijhrungsform der vorliegenden Erfindung ist R^ 
gleich Methyl und R"^ ist Ci-Cio-Alkyl. 
AO ist wie oben stehend definiert. 

35 Unter gegebenenfalls alkoxylierten Acetylendiolen werden vorzugsweise Verbindungen 
der allgemeinen Formel Hi verstanden 

= ^R^ III 



O 0-(A0)„ 
H~(AO)„ H 
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in denen die Variabien wie folgt definiert sind: 



R^, R^, R^, R^ sind jeweils gleich Oder verschieden und gewahit aus 

Ci-Cio-Alkyl, unverzweigt oder verzweigt, wie Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Pro- 
5 pyl, n-Butyl, iso-Butyl, sec-Butyl, tert.-Butyl, n-Pentyl, iso-Pentyl, sec.-Pentyl, 

neo-Pentyl, 1 ,2-Dimethylpropyl, iso-Amyl, n-Hexyl, iso-Hexyl, sec.-Hexyl, 
n-Heptyl, n-Octyl, 2-EthylhexyI, n-Nonyl, n-Decyl, besonders bevorzugt 
Ci-Cs-AlkyI wie Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyi, n-Butyl, iso-Butyi, sec-Bu- 
tyl, tert.-Butyl und isoPentyl; 

10 

und Wasserstoff; 




20 



n ist gleich oder verschieden und gewahit aus ganzen Zahlen im Bereich von 

0 bis 50, bevorzugt 0 oder 1 bis 30 und besonders bevorzugt 3 bis 20; 

AO ist wie oben stehend definiert. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der voriiegenden Erfindung sind R^ und R^ un- 
gleich Wasserstoff. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der voriiegenden Erfindung sind R^ oder R^ 
gleich Methyl. 



In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der voriiegenden Erfindung sind R^ 
25 und R'' gleich Methyl und R^ und R^ sind Ci-Cio-Alkyl, insbesondere Isobutyl. 




Unter Alkylpolyglucosiden ist im Rahmen der voriiegenden Erfindung vorzugsweise an 
C1 -Position mit Ci-Cao-Alkanol, bevorzugt mit Ci2-C2o-AIkanol veretherte Glucose zu 
verstehen. Aufgrund des Herstellungsprozesses sind Alkylpolyglucoside in der Regel 
mit Ci-Ce-verknupften Di- und Polyglucosiden verunreinigt, die gegebenenfalls mit 
Ci-C2o-Alkanol verethert sind. in einer Ausfuhrungsform der voriiegenden Erfindung 
sind 1,3 Aquivalente Zucker mit einem Aquivalent Ci-C2o-Alkanoi verknupft. 



Unter Zuckeresteralkoxylaten sind im Rahmen der voriiegenden Erfindung vorzugswei- 
35 se ein- oder mehrfach mit Fettsauren veresterte und mit 5 bis 80 Aquivalenten Alkyle- 
noxid, insbesondere mit Ethylenoxid alkoxylierte Zuckeralkohole zu verstehen. Bevor- 
zugte Zuckeresteralkoxylate sind gewahit aus alkoxylierten Sorbitanfettsauren, vor- 
zugsweise ein- Oder mehrfach mit Fettsauren verestertes und mit 5 bis 80 Aquivalenten 
Alkyienoxid, insbesondere Ethylenoxid alkoxyliertes Sorbit 



40 
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Unter Fluortensiden sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung vorzugsweise Perflu- 
or-Cs-Cg-Carbonsauren in Form ihrer Alkalimetallsalze und vorzugsweise ihrer Natri- 
umsalze zu verstehen. 

5 Unter anionischen Tensiden sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung vorzugsweise 
Fettsauresaize, insbesondere Alkalimetallsalze von Fettsauren wie beispielsweise 
Stearinsaure und Palmitinsaure zu verstehen. 

Unter kationischen Tensiden sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung vorzugswei- 
10 se C8-C2o-Alkyltrimethylammoniumsalze, insbesondere Chloride Oder Bromide zu ver- 
stehen. 

Oben aufgefuhrte alkoxylierte Alkohole, alkoxylierte Acetylenalkohole, Acetylenglykole 
und Zuckeresteralkoxylate fallen aufgrund der Synthese ubiicherweise in Form von 

15 Gemischen an, wobei sich die Komponenten der anfallenden Gemische ubiicherweise 
durch ihren Alkoxylierungsgrad unterscheiden. Die Variablen x, y, n stehen daherfur 
den mittleren Alkoxylierungsgrad (Zahlenmittel), der sich durch dem Fachmann be- 
kannte Methoden wie beispielsweise Gelpermeationschromatographie (GPC) bestim- 
men lasst. Ein durch eine ubiiche Synthese anfallendes Gemisch wird im Rahmen der 

20 vorliegenden Erfindung nicht als zwei verschiedene Netzmittel definiert. 

In einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung enthalten erfindungsgemalie 
Farbmittelbereitungen bis zu 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der erfin- 
dungsgemalien Aufzeichnungsflussigkeit, an Netzmittein (b), bevorzugt bis 2 Gew.-% 
25 und besonders bevorzugt bis 1,5 Gew.-%. 

In einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung enthalten erflndungsgemafte Aufzeichnungsflussigkeiten bis zu 5 verschiedene 
Netzmittel (b1). (b2), (bS), (b4) und (b5), bevorzugt bis zu 3 verschiedene Netzmittel 
30 (b1), (b2) und (b3), besonders bevorzugt zwei Netzmittel (b1) und (b2). 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung enthalten erfin- 
dungsgemalie Aufzeichnungsflussigkeiten zwei verschiedene Netzmittel (b1) und (b2) 
in Gewichtsanteilen im Bereich von 1 : 20 bis 20 : 1, bevorzugt 1 : 10 bis 10 : 1, beson- 
35 ders bevorzugt 1 : 5 bis 5 : 1 . 

In einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung enthalten erflndungsgemalie 
Aufzeichnungsflussigkeiten 



40 



(c) mindestens ein Dispergiermittel. 
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Weitere geeignete Dispergiermittel sind Maleinsaure-Acrylsaurecopolymere, insbeson- 
dere solche mit Molekulargewicht Mn im Bereich von 2000 bis 10.000 g/mol, die in 
Form von statistischen Copolymeren oder Blockcopoiymeren geeignet sind. Weitere 
geeignete Dispergiermittel sind N-Vinylpyrrolidon-Homopolymere und Acrylat-N-Vinyi- 
5 pyrrolidin-Copolymere, insbesondere solche N-Vinylpyrrolidon-Homopolymere und 
Acrylat-N-Vinyipyrrolidin-Copolymere mit Molekulargewicht Mn im Bereich von 2000 bis 
10.000 g/mol, in Form von statistischen Copolymeren oder Blockcopoiymeren. 

Bevorzugte Beispiele fur Dispergiermittel sind beispielsweise alkoxylierte und partiell 
10 sulfatierte Alkyiphenoie, wie beispielsweise die in US 4,218,218 beschriebenen Sub- 
stanzen, oder Kondensationsprodukte von Naphthaiinsulfonsaure und Formaldehyd 
Oder Gemische von Aryisulfonsaure-Formaldehyd-Kondensationsprodukten, wie sie 
beispielsweise in US 5,186,846 beschrieben sind. 

15 ErfindungsgemaRe AufzeichnungsflQssigkeiten konnen beispielsweise 0,1 bis 
20 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 10 Gew.-% und besonders bevorzugt bis 5 Gew.-% 
Dispergiermittel enthaiten, bezogen auf das Gesamtgewicht an erfindungsgemaRer 
Aufzeichnungsflussigkeit 

20 ErfindungsgemaSe Aufzeichnungsflussigkeiten enthaiten in einer Ausfuhrungsform der 
vorliegenden Erfindung 

(d) mindestens ein Bindemittel. 

25 In einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung enthaiten erfindungsgemalie 
Aufzeichnungsflussigkeiten und insbesondere erfindungsgemafie Tinten fur das 
Ink-Jet-Verfahren Bindemittel. Bindemittel konnen gewahit werden aus der Gruppe der 
strahlungshartbaren Bindemittel, der thermisch hartbaren Bindemittel und der lufttrock- 
nenden Bindemittel. Geeignete Bindemittel sind beispielsweise in WO 99/01516 und 
30 WO 02/36695 beschrieben. Auch Dispergierbindemittelsysteme wie in WO 03/29318 
sind als Zusatz geeignet. 

Bindemittel konnen auch dispergierende Eigenschaften aufweisen und werden dann im 
Rahmen der vorliegenden Erfindung auch als Dispergierbindemittel (dc) bezeichnet, 
35 sie konnen im Rahmen der vorliegenden Erfindung Dispergiermittel (c) und Bindemittel 
(d) einzein oder als Kombination erganzen oder ersetzen. 

Besonders gut geeignete Dispergierbindemittel (dc) sind solche, die erhaltlich sind aus 
einer Kombination aus mindestens einem Polyurethan und einem Melaminharz. Ge- 
40 eignete Polyurethane lassen sich beispielsweise durch Umsetzung von einem oder 
mehreren Diisocyanaten mit einem oder mehreren Diolen ohne weitere hydrophile 
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Gruppen, beispielsweise Ethylenglykol, Propylenglykol oder 1 ,4-Cycylohexandi- 
methanol) und einem oder mehreren Diolen mit mindestens einer hydrophilen Gruppe, 
beispielsweise einer COOH-Gruppe (Einbau von beispielsweise Trimethyiolpropansau- 
re) Oder einer SOsH-Gruppe nacin ans ich bekannten Metlioden synttietisieren. Beson- 
5 ders gut geeignete Dioie ohne weitere hydrophile Gruppen sind Polyesterdiole, erlialt- 
lich beispielsweise durch Umsetzung von einer oder melireren Dicarbonsauren mit 
einem oder mehreren Diolen ohne weitere hydrophile Gruppen. 

Besonders gut geeignete Melaminharze sind beispielsweise solche der allgemeinen 
10 FormellV 




IV 



bis R"*"^ gleich oder verschieden und ausgewahit aus Wasserstoff oder CHa-OR^^ 
1 5 Oder CH(OR^^)2 oder CH2-N(R^^)2 

wobei R^^ gleich oder verschieden sind und ausgewahit aus 

Wasserstoff, 

20 

Ci-Ci2-Alkyl, verzweigt oder unverzweigt; 

Alkoxyalkylen ausgewahit aus (-CH2-CH2-0)w'-H, (-CHCH3-CH2-0)w-H, 
(-CH2-CHCH3-0)w-H, (-CH2-CH2-CH2-CH2-0)w-H, wobei 

w eine ganze Zahl von 1 bis 20 ist 

Vorzugsweise sind R^, R''"' und R*"^ Wasserstoff, und R"'^, R^^ und R*^"^ sind ungleich 
Wasserstoff. 
30 

Insbesondere sind Melaminharze der Formel NA geeignet 
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N 2 



HOCH 




IV. 1 



H 



H 



Melaminharze im Sinne der vorliegenden Erfindung liegen im Allgemeinen nicht rein 
gemaS einer definierten Formel vor; ubiicherweise werden intermolekuiare Umlagerun- 

5 gen der Reste R"* bis R®, also Um-Acetalisierungsreaktionen und Um-Aminalisierungs- 
reaktionen, und auch zu einem gewissen Grade Kondensationsreaktionen und Abspal- 
tungsreaktionen beobachtet. Die oben angegebene Formel IV und insbesondere der 
Formel IV. 1 ist in dem Sinne zu verstehen, dass sie die stochiometrischen Verhaltnisse 
der Substituenten definiert und auch intermolekuiare Umlagerungsprodukte und Kon- 

0 densationsprodukte mit umfasst. 

Als Bindemittel vorzugsweise in Form von Dispersionen oder Emulsionen, sind bei- 
spielsweise geeignet: strahlungshartbare, thermisch.hartbare oder durch Luftoxidation 
trocknende, sogenannte lufttrocknende Bindemittel, also chemisch vernetzende Bin- 
15 demittel, oder physikalisch trocknende Bindemittel, bei denen die flussige Phase ver- 
dampft, beispielsweise Wasser oder ein organisches Losemittel. 

Strahlungshartbare Bindemittel, die erfindungsgemaRen Aufzeichnungsflussigkeiten 
enthalten sein konnen, konnen durch Strahlung hoher Energie, d.h, elektromagneti- 
20 sche Strahlung insbesondere von 220 bis 450 nm, oder Elektronenstrahlung harten. 
Geeignet sind dazu radikalisch und kationisch polymerisierbare Bindemittel sowie de- 
ren Mischungen. Derartige Bindemittel sind als soiche bekannt und beispielsweise be- 
schrieben in Chemistry and Technology of UV and EB Formulation for Coatings, Inks 
and Paints, SUA Technology, London 1991; UV and EB Curing Formulation for Prin- 
25 ting Inks and Paints, SITA Technology, London 1991, und Vinyl Ethers - The innovati- 
ve Challenge, Firmenschrift der BASF Aktiengesellschaft, 1997. 

Als Beispiele fur strahlungshartbare Bindemittel seien acrylatgruppenhaltige, vinylgrup- 
penhaltige und epoxidgruppenhaltige Monomere, Prepolymere und Polymere und de- 
30 ren Mischungen genannt. 

Bei den acrylatgruppenhaltigen Bindemittein handelt es sich insbesondere um Prepo- 
lymere auf Acrylat- oder Methacrylatbasis, wobei Prepolymere auf Acrylatbasis beson- 
ders bevorzugt sind. 



35 
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Bevorzugte Acrylate und Methacrylate enthalten in der Regel 2 bis 20, bevorzugt 2 bis 
10 und besonders bevorzugt 2 bis 6 copolymerisierbare ethylenisch ungesattigte Dop- 
pelbindungen pro Moiekul. Das mittlere Molekulargewicht Mn betragt bevorzugt < 
15.000 g, besonders bevorzugt < 5000 g und ganz besonders bevorzugt 180 bis 3000 
5 g, bestimmt durch Gelpermeationschromatographie (GPC) mit Polystyrol als Standard 
und THF als Elutionsmittel. 





Als geeignete (Meth)Acrylatverbindungen seien beispielsweise (Meth)acryisaureester 
und dabei bevorzugt Acrylsaureester von mehrwertigen Alkoholen genannt, insbeson- 
10 dere solchen, die neben den Hydroxylgruppen nur Ethergruppen oder keine v^eiteren 
funktionaien Gruppen enthalten. Beispiele fur solche mehrwertigen Alkohole sind 
zweiwertige Alkohole wie Ethylenglykol, Propylengiykol sowie hohere Kondensations- 
produkte wie Diethylenglykol, Triethylenglykol, Dipropylenglykol, Tripropylenglykol, 
auBerdem 1,3-Propandiol, 1 ,2-Butandiol, 1 ,4-Butandlol, 1 ,2-Pentandiol, 1,2-Hexandiol, 
15 1 ,6-Hexandiol, Neopentylglykol, alkoxylierte Phenoie und Bisphenole wie beispielswei- 
se ethoxyliertes Bisphenol A, Cyclohexandimethanol. Weiterhin sind dreiwertige Alko- 
hole wie beispielsweise Glycerin, Trimethyiolpropan, 1 ,2,4-Butantriol, 1 ,2,3-Butantriol 
Oder Trimethylolethan geeignet 

20 Als Methacrylatverbindungen seien weiterhin Polyester(meth)acrylate genannt, wobei 
es sich um die (Meth)acrylsaureester von Polyesterolen handelt, die gesattigt oder un- 
gesattigt sein konnen. 

Geeignete Poiyesterole werden beispielsweise durch Veresterung von Di- und Poly- 
25 carbonsauren, bevorzugt Dicarbonsauren, mit Polyolen hergestellt Bevorzugt werden 
als Dicarbonsauren Bernsteinsaure, Glutarsaure, Adipinsaure, Sebacinsaure, Malein- 
saure, Funnarsaure, Phthalsaure, Isomere der Phthalsaure sowie deren Hydrierungs- 
produkte sowie veresterbare Derivate wie beispielsweise Anhydride oder Dimethylester 
Oder Diethyiester der oben genannten Sauren. Als Polyole sind Ethylenglykol, Propy- 
lengiykol sowie hohere Kondensationsprodukte wie Diethylenglykol, Triethylenglykol, 
Dipropylenglykol, Tripropylenglykol, aulierdem 1 ,3-Propandioi, 1,2-Butandiol, 1,4-Bu- 
tandiol, 1 ,2-Pentandiol, 1,2-Hexandiol, 1,6-Hexandiol, 1 ,4-Cycloehexandimethanol 
(Isomerengemisch) sowie Polyalkylenglykole auf Basis von Ethylenglykol und Propy- 
lengiykol geeignet. 



35 



Ein gutes Verfahren zur Herstellung der oben genannten (Meth)Acrylatverbindungen 
wird beispielsweise in EP-A 0 279 303 beschrieben. 



40 



Weiterhin kann es sich bei den (Meth)Acrylatverbindungen auch um Epoxid- oder 
Urethan(meth)acrylate handeln. Epoxid(meth)acrylate sind beispielsweise durch Um- 
setzung von epoxidierten Olefinen oder Mono-, Di- oder Polyglycidylethern wie bei- 
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spielsweise BisphenoI-A-diglycidylether mit (Meth)Acrylsaure erhaltlich, Urethan(meth)- 
acrylate sind insbesondere Umsetzungsprodukte von Hydroxyalkyl(meth)acrylaten mit 
Di- Oder Polyisocyanaten. 

5 Weiterhin kann es sich bei den (Meth)Acrylatverbindungen um Melamin(meth)acrylate 
und Silicon(meth)acrylate handeln. 

Die (Meth)Acrylatverbindungen konnen auch ionisch, beispielsweise mit Sauregruppen 
Oder Ammoniumgruppen, oder nichtionisch, beispielsweise mit Aminogruppen, modifi- 
ziert werden. Aulierdem werden sie bevorzugt in Form wassriger Dispersionen oder 
Emuisionen eingesetzt, die als solche aus EP-A 0 704 469 und EP-A 0 012 339 be- 
kannt sind. 

Weiterhin konnen die (Meth)Acrylatverbindungen zur Einstellung der Viskositat mit so- 
genannten Reaktiwerdunnern gemischt werden. Als Reaktiwerdunner eignen sicin 
beispielsweise vinylgnjppenhaltige Monomere, insbesondere 

N-Vinylverbindungen wie N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylcaproiactam und N-Vinylformamid 
und 

Vinylether. beispielsweise Ethyivinylether, Propylvinylether, n-Butylvinylether, Isobutyi- 
vinylether, sec-Butylvinylether, tert.-Butylvinylether, Amylvinylether, 2-Ethylhexylvinyl- 
ether, n-Dodecylvinylether, n-Octadecylvinyiether und Cyclohexylvinyiether, Ethylen- 
monoglykolvinylether und Ethylenmonoglykoldivinylether, Di-, Tri- und Tetraetliylengly- 
koimono- und divinylether, Propylenglykoldivinyletlier, Polyethylenglykoldivinyletlier, 
Ethylenglykol-n-butylvinylether, Trietiiylenglykolmetlnylvinylether, Polyethylenglykolme- 
thylvinylether, 1 ,4-Butandiolmono- und divinylether, 1,6-Hexandiolmono- und diviny- 
lether, Cycloehxandimetiianolrnono- und divinylether, Trimethylolpropanmono- und 
divinylether, Aminopropylvinylether, Diethylaminoethylvinylether und Polytetrahydrofu- 
randivinylether; 

Vinylester, beispielsweise Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinylstearat, Vinyllaurat, 

Vinylaromaten, beispielsweise Styrol, Vinyitoluol, 2- und 4-n-Butylstyrol und 
4-n-Decylstyrol; 
35 

sowie acrylathaltige Monomere, beispielsweise Phenoxyethylacrylat, tert.-Butylcyclo- 
hexylacrylat, 1,6-HexandioIdiacryiat, Tripropyienglykoldiacryiat und Trimethylolpro- 
pantriacrylat 

40 Vinyigruppenhaltige Verbindungen konnen auch direkt als kationisch polymerisierbare 
Bindemittel eingesetzt werden. 
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Weiterhin geeignete strahlungshartbare Bindemittel sind epoxygruppenhaltige Verbin- 
dungen, beispielsweise Cyclopentenoxid, Cyclohexenoxid, epoxidiertes Polybutadien, 
epoxidiertes Sojabohnenol, (3\4-Epoxycyclohexylmethyl)-3,4-epoxycyclohexan-carbo- 
5 xylat und Glycidylether, beispielsweise 1 ,4-Butandioldiglycidylether, 1,6-Hexan-dioldi- 
glycidyletlier, Bisphenol-A-diglycidylether und Pentaerythritdiglycidylether, wobei eben- 
falls kationisch polymerisierbare Monomere, beispielsweise ungesattigte Aldehyde und 
Ketone, Diene wie Butadien oder Isopren, Vinylaronnaten wie Styrol, N-subsituierte 
Vinylamine wie N-Vinylcarbazol und cyclische Ether wie Tetrahydrofuran mitverwendet 
1 0 werden konnen. 

Insbesondere dann, wenn die Bindemittelhartung nnittels UV-Strahlung erfolgt, emp- 
fiehlt es sich, das Bindemittel zusammen mit einem Photoinitiator. welcher die Polyme- 
risation in Gang setzt, auf den Druck aufzubringen. 

15 

Geeignete Photoinitiatoren fur radikalische Photopolymerisationen sind z.B. Benzophe- 
non und Benzophenonderivate wie beispielsweise 4-Phenylbenzophenon oder4-Chlor- 
benzophenon, Acetophenonderivate wie beispielsweise 2-Hydroxy2,2-dimethyl-aceto- 
phenon und 2,2-Dimethoxy2-phenylacetophenon, 1-Benzoylcyclohexan-1-ol, Benzoin 
20 und Benzoinether wie Methyl-, Ethyl- und Butlbenzoinether, Benzilketale wie Benzildi- 
methylketal, 2-Methyl-1 -[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1 -on, Acylphos- 
phinoxide wie 2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphophinoxid und Bisacylphosphin-oxide. 

In einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung enthalten erfindungsgemafie 
25 Aufzeichnungsfiussigkeiten 0,1 bis 20 Gew,-% bevorzugt 1 bis 10 Gew.-%, besonders 
bevorzugt bis 5 Gew.-% Bindemittel, bezogen auf das Gesamtgewicht der jeweiligen 
Aufzeichnungsflussigkeit. 

Erfindungsgemafie Aufeeichnungsflussigkeiten konnen als weitere Hilfsmittel (f) orga- 
30 nische Losungsmittel enthalten. 

Niedermolekulares Polytetrahydrofuran ist ein bevorzugtes Losungsmittel, es kann 
allein oder vorzugsweise im Gemisch mit einem oder mehreren schwer verdampfba- 
ren, in Wasser loslichen oder mit Wasser mischbaren organischen Losungsmittein 
35 eingesetzt werden. 

Bevorzugt verwendetes niedermolekulares Polytetrahydrofuran hat ubiicherweise ein 
mittleres Molekulargewicht Mw von 150 bis 500 g/mol, bevorzugt von 200 bis 300 g/mol 
und besonders bevorzugt von etwa 250 g/mol (entsprechend einer Molekuiargewichts- 
40 verteilung). 
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Bevorzugt verwendetes niedermolekulares Polytetrahydrofuran kann auf bekannte 
Weise uber kationische Polymerisation von Tetrahydrofuran hergesteilt werden, Dabei 
entstehen lineare Polytetrannethylenglykole. 

5 Wenn bevorzugt verwendetes niedermolekulares Polytetrahydrofuran im Gemisch mit 
weiteren organischen Losungsmittein als Zuschlagstoff verwendet wird, werden hierfur 
im Allgemeinen schwer verdampfbare (d.h. in der Regel bei Normaldruck einen Siede- 
punkt > 100°C aufweisende) und damit eine wasserrCickhaltende Wirkung besitzende 
organische Losungsmittel eingesetzt, die in Wasser loslich oder mit Wasser mischbar 
10 sind. 

Als Losungsmittel eignen sich aulierdem mehrwertige Alkohole, bevorzugt unverzweig- 
te und verzweigte mehrwertige Alkohole mit 2 bis 8, insbesondere 3 bis 6, Kohienstoff- 
atomen, wie Ethylenglykol, 1,2- und 1 ,3-Propyienglykol, 1 ,2-Pentandiol, 1 ,2-Hexandioi 
15 1,5-Pentandio!, 1 ,6-HexandioI, Glycerin, Erythrit, Pentaerythrit, Pentite wie Arabit, Ado- 
nit und Xylit und Hexite wie Sorbit, Mannit und Dulcit. 

Weitere geeignete Losungsmittel sind Polyethylen- und Polypropylenglykote, worunter 
auch die niederen Polymere (Di-, Tri- und Tetramere) verstanden werden sollen, und 

20 deren Mono- (vor allem Ci-Ce-, insbesondere Ci-C4-)alkyiether. Bevorzugt sind Poly- 
ethylen- und Polypropylenglykole mit mittleren Molekulargewichten von 1 00 bis 
1500 g/mol, insbesondere von 200 bis 800 g/mol, vor allem von 300 bis 500 g/mol. Als 
Beispiele seien Di-, Tri- und Tetraethylenglykol, Diethylenglykolmonomethyl-, -ethyl-, 
-propyl- und -butyiether, Triethylenglykolmonomethyl-, -ethyl-, -propyl- und -butylether, 

25 Di-, Tri- und Tetra-1 ,2- und -1 ,3-propylenglykol und Di-, Tri- und Tetra-1 ,2- und 
-1 ,3-propylenglykolmonomethyl-, -ethyl-, -propyl- und -butylether genannt. 

Weiterhin als Losungsmittel geeignet sind Pyrrolidon und N-Alkylpyrrolidone, deren 
Alkylkette vorzugsweise 1 bis 4, vor allem 1 bis 2, Kohlenstoffatome enthalt. Beispiele 
30 fur geeignete Alkylpyrrolidone sind N-Methylpyrrolidon, N-Ethylpyrrolidon und N-(2-Hy- 
droxyethyl)pyrrolidon. 

Beispiele fur besonders bevorzugte Losungsmittel sind 1,2- und 1,3-Propyienglykol, 
Glycerin, Sorbit, Diethylenglykol, Poiyethylenglykol (Mw 300 bis 500 g/mol), Diethylen- 
35 glykolmonobutylether, Triethylenglykolmonobutylether, Pyrrolidon, N-Methyl-pyrrolidon 
und N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidon. 

Bevorzugt verwendetes niedermolekulares Polytetrahydrofuran kann auch mit einem 
Oder mehreren (z.B. zwei, drei oder vier) der oben aufgefuhrten Losungsmittein ge- 
40 mischt werden. 
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In einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung konnen erfindungsgemafie Auf- 
zeichnungsflussigkeiten 0 bis 45 Gew.-%, bevorzugt 5 bis 30 Gew.-%, besonders be- 
vorzugt 10 bis 25 Gew.-%, und ganz besonders bevorzugt 10 bis 20 Gew.-%, ein oder 
mehrere organische Losungsmittel enthalten, bezogen Jewells auf das Gesamtgewicht 
5 der erfindungsgemaUen Aufzeichnungsfiussigkeit. 

Organische Losemittel im Sinne der vorliegenden Erfindung sind be! Zimmertemperatur 
flusslg. 

10 Erfindungsgema(3>e Aufzeiclinungsflussigkeiten enthalten in einer spezielien Variante 
der vorliegenden Erfindung keine organischen Losemittel, die einen Siedepunkt unter 
247*'C aufweisen, gemessen bei Normaldruck. Unter „keine Losemittel" ist im Sinne der 
vorliegenden Erfindung zu verstehen, dass der Anteil an eventueli als Verunreinigung 
enthaltenen organischen Losemittein mit einem Siedepunkt von unter 247*'C geringer 

15 ist als insgesamt 0,1 Gew.-%, bevorzugt geringer als 0,05 Gew.-% und besonders be- 
vorzugt geringer als 0,01 Gew.-%. Beispiele fur organische Losemittel mit einem Sie- 
depunkt unter 2ATC sind beispielsweise Ethylenglykol, Diethylenglykol, N-Methyl- 
pyrrolidon, Propylenglykol, Propylencarbonat, Diethylen-monomethyiether, Diethylen- 
monoethylether, Diethylen-mono-n-butylether, Di-n-Butylether, 1,2-Dimethoxyethan, 

20 Isopropanol und Ethanol. 

Das Oder die organischen Losemittel, insbesondere auch die genannten besonders 
bevorzugten Losungsmittelkombinationen, konnen vorteilhaft durch Harnstoff (bevor- 
zugt 0,1 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der erfindungsgemaBen Aufzeich- 
25 nungsflussigkeit bzw. der erfindungsgemalien Tinte fur das Ink-Jet-Verfahren) erganzt 
warden, der die wasserruckhaltende Wirkung des Losungsmittels bzw. Losungsmittel- 
gemlsches noch verstarkt. 

Erfindungsgemalie Aufzeichnungsflussigkeiten konnen weitere Hilfsmittel (f) enthalten, 
30 wie sie insbesondere fur wassrige Ink-Jet-Tinten und in der Druck- und Lackindustrie 
ubiich sind. Genannt seien beispielsweise Erythrit, Pentite wie Arabit, Adonit und Xylit 
und Hexite wie Sorbit, Mannit und Dulcit Genannt seien weiterhin Polyethyienglykole 
mit einem Mw von mehr als 2000 g/mol bis etwa 10.000 g/mol, bevorzugt bis 800 g/mol. 
Genannt seien weiterhin Konservierungsmittel wie beispielsweise 1 ,2-BenzisothiazoIin- 
35 3-on und dessen Alkalimetallsaize, Mittel zur Regulierung der Viskositat, Verlaufshilfs- 
mittel, Benetzer (z.B. benetzend wirkende Tenside auf der Basis von ethoxylierten oder 
propoxylierten Fett- oder Oxoalkoholen, Propylenoxid/Ethylenoxid-Blockcopoiymeren, 
Alkylphenolethersulfaten, Alkylpolyglycosiden, Alkylphosphonaten, Alkylphenyl-phos- 
phonaten, Alkylphosphaten, Alkylphenylphosphaten, Antiabsetzmittei, Glanzverbesse- 
40 rer, Gleitmittel, Haftverbesserer, Hautverhinderungsmittel, Mattierungsmittel, Emulgato- 
ren, Stabilisatoren, Hydrophobiermittel, Lichtschutzadditive, Griffverbesserer, Antista- 
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tikmittel, Basen wie beispielsweise K2CO3 oder Sauren, spezielle Carbonsauren wie 
beispielsweise Milchsaure oder Zitronensaure zur Regulierung des pH-Wertes. Wenn 
vorstehend genannte Mittel Bestandteil erfindungsgemafier Aufzeichnungsflussigkei- 
ten, betragt ihre Gesamtmenge in der Regel 2 Gew.-%, insbesondere 1 Gew.-%, be- 
5 zogen auf das Gewicht der erfindungsgemalien AufzeichnungsflQssigkeiten. 

In einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung haben erfindungsgemalie Auf- 
zeichnungsflQssigkeiten eine dynamisciie Viskositat von 1 bis 30 mPa s, bevorzugt 1 
bis 20 mPa-s, besonders bevorzugt 2 bis 15 mPa-s, jeweils bestimmt be! 20°C. 

10 

Die Oberflachenspannung erfindungsgemalier Aufzeichnungsflussigkeiten betragt bei 
20''C in der Regel 20 bis 70 mN/m, insbesondere 20 bis 40 mN/m, besonders bevor- 
zugt 25 bis 35 mN/m. 

^^^15 Der pH-Wert erfindungsgemaRer Aufzeiclinungsflussigkeiten liegt im allgemeinen im 
^f/l^ Bereich von 5 bis 10, vorzugsweise im Bereich von 7 bis 9. 

Erfindungsgemalie Aufzeichnungsflussigkeiten enthalten (e) Wasser, vorzugsweise 
entionisiertes (entsalztes oder vollentsalztes) Wasser. Sie werden im Raiimen der vor- 
20 liegenden Erfindung daher als wassrige Aufzeichnungsflussigkeiten bezeichnet. Der 
bevorzugte Gehalt an Wasser betragt mindestens 30 Gew.-%, bevorzugt mindestens 
45 Gew,-% und besonders bevorzugt mindestens 65 Gew.-%. 

In einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung enthalten erfindungsgemafie 
25 Aufzeichnungsflussigkeiten weniger als 500 ppm an freien Schwermetallionen, bevor- 
zugt weniger als 400 ppm, bezogen jeweils auf die Masse der erfindungsgemaBen 
Aufzeichnungsflussigkeit Beispielhaft fur Schwermetallionen sind zu nennen: 
. Cu^*, Co^*, Co^*, Fe^\ Fe^*. Zn^\ Ca^*. Insbesondere enthalten erfindungsgema- 
^^^B Re Aufzeichnungsflussigkeiten bzw. erfindungsgemalie Tinten fur das Ink-Jet-Ver- 
^^^30 fahren bis zu 300 ppm Eisen. 

Erfindungsgemafie Aufzeichnungsflussigkeiten mit weniger als 500 ppm an Schwerme- 
tallionen lassen sich beispielsweise dadurch herstellen, dass man aufgereinigte Pig- 
mente einsetzt oder indem man bei der Herstellung der erfindungsgemaBen Aufzeich- 
35 nungsflussigkeiten Schritte wie Ausfallen, Aussalzen, lonenaustauschverfahren, Filtrie- 
ren, elektrolytische Verfahren oder andere dem Fachmann an sich bekannte Verfahren 
zur Deionisierung anwendet. Auch ist es moglich, entsprechend gereinigtes organi- 
sches Losungsmittel und vollentsalztes Wasser einzusetzen. 
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In einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung enthalten erfindungsgemalie 
Aufzeichnungsflussigkeiten weniger als 0,05 Gew.-% Chlorid, bestimmt als Natrium- 
chlorid. 

5 Bei Verwendung von erfindungsgemafien Aufzeichnungsflussigkeiten als Tinten fur 
das Ink-Jet-Verfahren beobachtet man, dass sie im Kurzzeitbereich (0,1 Sekunden 
Oder weniger) eine sehr geringe Oberfiachenspannungsdifferenz aufweisen. Darunter 
ist zu verstehen, dass man bei der Bestimmung der dynamischen Oberflachenspan- 
nung nach DIN 53914 Werte nahe der statischen Oberflachenspannung erhalt, d. der 
10 Unterschied zwischen statischer und dynamischer Oberflachenspannung liegt nach 
0,1 Sekunden oder eher in der Regel im Bereich von 0,01 bis 0,45 mN/m, bevorzugt 
0,1 bis 0,4 mN/m. 

Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung erfin- 
15 dungsgemalier Aufzeichnungsflussigkeiten, im Folgenden auch erfindungsgemaBes 
Herstellverfahren genannt. Das erfindungsgemaBe Herstellverfahren umfasst Qblicher- 
weise einen oder mehrere Schritte, in denen man Komponenten von erfindungsgema- 
Ben Aufzeichnungsflussigkeiten mischt.. Solche Schritte nimmt man in den ubiichen 
Mischapparaturen vor, beispielsweise in Dissolvern, Kessein, Muhlen, Rollbanken, 
20 Kugelmuhlen oder Ruhnwerkskugelmuhlen. 

In einer Ausfuhrungsfomn der vorliegenden Erfindung ist das erfindungsgemalie Her- 
stellverfahren dadurch gekennzelchnet, dass man 

25 (a) mindestens ein Farbmittel, das nicht volistandig von Polymer umhullt ist, 

(b) mindestens 2 Netzmittel, gewahit aus aikoxylierten Alkoholen, alkoxylierten Ace- 
tylenalkoholen, gegebenenfalls alkoxylierten Acetylendiolen, Alkylpoiygiucosiden, 
Zuckeresteralkoxyiaten, Fluortensiden, anionischen Tensiden und kationischen 
Tensiden, 

30 (c) gegebenenfalls mindestens ein Dispergiermittel, 

(d) gegebenenfalls mindestens ein Bindemittel, 

(e) Wasser und 

(f) gegebenenfalls weitere Hilfsmittel 

35 in einem oder mehreren Schritten miteinander vermischt. 

In einer Ausfuhrungsform des erfindungsgemaSen Herstellverfahrens mischt man min- 
destens ein Farbmittel (a), das nicht volistandig von Polymer umhullt ist, beispielsweise 
in Form eines wasserhaltigen Presskuchens, zusammen mit Wasser (e) in einer geeig- 
40 neten Apparatur vor, beispielsweise in einem Dissolver. Die resuitierende Mischung 
dispergiert man anschlieliend, beispielsweise in einer Muhle oder in einer Schutteiap- 
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paratur, um die gewunschte Partikelgrofte des oder der Farbmittel (in der Regel mittle- 
rer Durchmesser bis 1 jjm, bevorzugt bis 0,5 [jm und besonders bevorzugt bis 0,2 [Jm, 
jeweils Zaiilenmittel) zu erreichen. AnschlieBend gibt man mindestens zwei Netzmittel 
(b) und gegebenenfalls weitere Hilfsmittel (f) und gegebenenfalls weiteres Wasser (e) 
5 zu. 

* In einer anderen Ausfuhaingsfomn des erfindungsgemalien Herstellverfahrens mischt 
man mindestens ein Farbmittel (a), das nicht vollstandig von Polymer umhullt ist, bei- 
spielsweise in Form eines wasserhaltigen Presskuchens, zusammen mit mindestens 

10 einem Dispergiermittel (c) und Wasser (e) in einer geeigneten Apparatur vor, bei- 

spieisweise in einem Dissotver. Die resultierende Mischung dispergiert man anscinlie- 
(iend, beispielsweise in einer Muhle oder in einer Schuttelapparatur, um die gewunsch- 
te Partikelgrolie des oder der Farbmittel (in der Regel mittlerer Durchmesser bis 1 \sm, 
bevorzugt bis 0,5 pm und besonders bevorzugt bis 0,3 pm, jeweils Zahlenmittel) zu 

15 erreichen. AnschlieBend gibt man mindestens zwei Netzmittel, gegebenenfalls weitere 
Hilfsmittel (f) und gegebenenfalls weiteres Wasser (e) zu. 

In einer anderen Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Herstellverfahrens mischt 
man mindestens ein Farbmittel (a), das nicht vollstandig von Polymer umhullt ist, bei- 
20 spielsweise in Form eines wasserhaltigen Presskuchens, zusammen mit mindestens 
einem Dispergiermittel (c) und Wasser (e) in einer geeigneten Apparatur vor, bei- 
spielsweise in einem Dissolver. Die resultierende Mischung dispergiert man anschlie- 
Rend, beispielsweise in einer Muhle oder in einer Schuttelapparatur, um die gewunsch- 
te Partikelgrolie des oder der Farbmittel (in der Regel mittlerer Durchmesser bis 1 [jm, 
25 bevorzugt bis 0,5 pm und besonders bevorzugt bis 0,3 pm, jeweils Zahlenmittel) zu 
erreichen. Anschliefiend gibt man mindestens zwei Netzmittel, mindestens ein Binde- 
mittel (d), gegebenenfalls weitere Hilfsmittel (f) und gegebenenfalls weiteres Wasser 
(e) zu. 

30 In einer anderen Variante des erfindungsgemaSen Herstellverfahrens vermischt man 
Farbmittel, ein Bindemittel, das dispergierende Eigenschaften haben kann (dc), und 
Wasser (e) in einer geeigneten Apparatur vor, beispielsweise in einem Dissolver. Die 
resultierende Mischung dispergiert man anschliefiend, beispielsweise in einer Muhle 
Oder in einer Schuttelapparatur, um die gewunschte PartikelgroRe des oder der Farb- 

35 mittel (in der Regel mittlerer Durchmesser bis 1 pm, bevorzugt bis 0,5 pm und beson- 
ders bevorzugt bis 0,3 pm, jeweils Zahlenmittel) zu erreichen. Anschliefiend gibt man 
mindestens zwei Netzmittel, gegebenenfalls weitere Hilfsmittel (f) und gegebenenfalls 
weiteres Wasser (e) zu. 

40 In einer bevorzugten Variante des.erfindungsgemafien Herstellverfahrens vermischt 
man Farbmittel, ein Bindemittel, das dispergierende Eigenschaften haben kann (dc), 
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ein Hilfsmittel (f) wie vorzugsweise Polyethylenglykol und Wasser (e) in einer geeigne- 
ten Apparatur vor, beispielsweise in einem Dissolver. Die resultierende Mischung 
dispergiert man anschlieRend, beispielsweise in einer Muhle oder in einer Schuttelap- 
paratur, urn die gewunschte PartikelgroBe des oder der Farbmittel (in der Regel nnittle- 
5 rer Durchmesser bis 1 pm, bevorzugt bis 0,5 und besonders bevorzugt bis 0,3 pm, 
jeweils Zahlenmittel) zu erreichen. AnschlieRend gibt man mindestens zwei Netzmittel, 
gegebenenfails weitere Hilfsmittel (f) und gegebenenfalls weiteres Wasser (e) zu. 

In einer bevorzugten Variante des erfindungsgemafien Herstellverfahrens vermischt 
10 man Farbmittel, ein Bindemittel (d), ein Hilfsmittel (f) wie vorzugsweise Polyethylengly- 
kol und Wasser (e) in einer geeigneten Apparatur vor, beispielsweise in einem Dissol- 
ver. Die resultierende Mischung dispergiert man anschlieliend, beispielsweise in einer 
Muhle Oder in einer Schuttelapparatur, um die gewunschte Partikelgrolie des oder der 
Farbmittel (in der Regel mittlerer Durchmesser bis 1 pm, bevorzugt bis 0,5 jjm und 
15 besonders bevorzugt bis 0,3 pm, jeweils Zahlenmittel) zu erreichen. AnschlieBend gibt 
man mindestens zwei Netzmittel, gegebenenfalls weitere Hilfsmittel (f) und gegebenen- 
falls weiteres Wasser (e) zu. 

Abschlieliend kann man jeweils mit einer Filtriervorrichtung mit Feinabtrennung im Be- 
20 reich von 1 bis 0,5 pm filtrieren. So kann man erfindungsgemaBe Aufzeichnungsflus- 
sigkeiten und insbesondere erfindungsgemalie Ink-Jet-Tinten erhalten. 

Erfindungsgemalie Aufzeichnungsflussigkeiten kann man direkt als oder zur Herstel- 
lung von Tinten, beispielsweise fur das Ink-Jet-Verfahren verwenden. Insbesondere 
25 kann man erfindungsgemaSe Aufzeichnungsflussigkeiten direkt als oder zur Herstel- 
lung von Tinten fur das Ink-Jet-Verfahren verwenden. Andere geeignete Tinten sind 
beispielsweise Tinten fur Federhalter. 

Wiinscht man erfindungsgemafie Aufzeichnungsflussigkeiten zur Herstellung von Tin- 
30 ten zu verwenden, so arbeitet man in der Regel so weiter, dass man erfindungsgema- 
(ie Aufzeichnungsflussigkeiten verdCinnt, beispielsweise mit Wasser, welches ein oder 
mehrere weitere der oben genannten Hilfsstoffe (f) enthalten kann. Beim Verdunnen 
kann man mischen, beispielsweise ruhren. 

35 Ein weiterer Aspekt der voriiegenden Erfindung ist ein Verfahren zum Bedrucken von 
Substraten, die beispielsweise flachig oder dreidimensional sein konnen, nach dem 
Ink-Jet-Verfahren unter Verwendung erfindungsgemalier Aufzeichnungsflussigkeiten 
Oder erfindungsgemalier Tinten. Dazu druckt man erfindungsgem§(ie Tinten fur das 
Ink-Jet-Verfahren auf das Substrat auf und kann den erhaltenen Druck anschliefiend 

40 fixieren. 
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Beim Ink-Jet-Verfahren werden Tinten in kleinen Tropfchen direkt auf das Substrat 
gespruht. Man unterscheidet dabei ein kontinuierliches Verfahren, bei dem die Tinte 
gleichmaliig durch eine Duse gepresst und durch ein elektrisches Feld, abhangig vom 
zu druckenden Muster, auf das Substrat gelenkt wird, und ein unterbrochenes Tinten- 
5 strahl- oder "Drop-on-Demand"-Verfahren, bei dem der Tintenausstoli nur dort erfolgt, 
wo ein farbiger Punkt gesetzt werden soil, Bei dem letztgenannten Verfahren wird ent- 
weder uber einen piezoelektrischen Kristall oder eine beheizte Kanule (Bubble- oder 
Thermo-Jet-Verfaliren) Druck auf das TIntensystem ausgeubt und so ein Tintentropfen 
herausgeschleudert. Solche Verfahrensweisen sind in Text. Chem, Color, Band 19 (8), 
10 Seiten 23 bis 29, 1987, und Band 21 (6), Seiten 27 bis 32, 1989, beschrieben. 

Besonders geeignet sind die erfindungsgemalien Tinten fur das Bubble-Jet-Verfahren 
und fur das Verfahren mittels eines piezoelektrischen Kristalls. 

Ais Substratmaterialien sind geeignet: 

cellulosehaltige Materialien wie Papier, Pappe, Karton, Holz und Hoizwerkstoffe, 
die auch lackiert oder anderweitig beschichtet sein konnen, 

20 metaliische Materialien wie Folien, Bleche oder Werkstucke aus Aluminium, Ei- 

sen, Kupfer, Silber, Gold, Zink oder Legierungen dieser Metalle, die lackiert oder 
anderweitig beschichtet sein konnen, 

siiikatische Materialien wie Glas, Porzelian und Keramik, die ebenfalls beschich- 
25 tet sein konnen, 

polymere Materialien jeder Art wie Polystyrol, Polyamide, Polyester, Polyethylen, 
Polypropylen, Melaminharze, Polyacrylate, Polyacrylnitril, Polyurethane, Polycar- 
bonate, Polyvinylchlorid, Polyvinyialkohole, Polyvinylacetate, Polyvinylpyrrolidone 
und entsprechende Copolymere und Blockcopolymere, biologisch abbaubare Po- 
lymere und naturliche Polymere wie Gelatine, 

Leder, sowohl Naturleder als auch Kunstleder, ais Glatt-, Nappa- oder Velourle- 
der, 
35 

Lebensmittel und Kosmetika, 
und insbesondere 

40 ~ textile Substrate und Flachengebilde wie Gewebe, Maschenware, Webware, 

Non-wovens und konfektionierte Ware aus beispielsweise Polyester, modifizier- 
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tern Polyester, Mischgewebe aus mehr als zwei Materialien wie Polyestermisch- 
gewebe und Baumwollmischgewebe, cellulosehaltige Materialien wie Baumwolle, 
Jute, Flachs, Hanf und Ramie, Viskose, Wolle, Seide, Polyamid, Polyamidmisch- 
gewebe, Polyacrylnitril, Polyurethan, Poly-THF, Triacetat, Acetat, Polycarbonat, 
5 Polypropyien. Polyvinylchlorid, Polyestennikrofasem und Glasfasergewebe. 

Erfindungsgemalie Aufzeichnungsfiussigkeiten und erfindungsgemalie Tinten fur das 
Ink-Jet-Verfahren zeigen insgesamt vorteilhafte Anwendungseigenschaften, vor allem 
gutes Anschreibverhalten und gutes Dauerschreibverhalten (Kogation) sowie guten 
10 Stand, und ergeben Druckbilder hoher Qualitat, d.h. hoher Brillanz und Farbtiefe sowie 
hoher Reib-, Licht-, Wasser- und Nassreibechtheit, Waschechtheit und chemische Rei- 
nigungsbestandigkeit Besonders geeignet sind sie zum Drucken auf gestrichenes und 
ungestrichenes Papier sowie textile Substrate. 

^^^^k 15 Eine weitere Ausfuhrungsfornn der vorliegenden Erfindung sind Substrate, insbesonde- 
re textile Substrate, die nach einem der oben genannten erfindurigsgema(3en Verfali- 
ren bedruckt wurden und sich durch besonders scharf gedruckte Bilder Oder Zeichnun- 
gen sowie ausgezeiclineten Griff auszeichnen. 

20 Gemali einer weiteren Ausfuhrungsfonn der vorliegenden Erfindung kann man mindes- 
tens zwei, bevorzugt mindestens drei verschiedene erfindungsgemalie Aufzeichnungs- 
fiussigkeiten zu Sets kombinieren. 

Die Erfindung wird durcii Arbeitsbeispieie eriautert. 

25 

Wenn nictit anders angegeben, wurden die fur Synthesen verwendeten Losemittel 
nacti Standardmethoden getrocknet, siehe beispielsweise Autorenkollektiv Organikum, 
^^11^ 3, Nachdruck der 15. Auflage. VEB Verlag der Wissenschaften, Leipzig 1984, Kapitel 
^^^H F; Reagenzienanhang (Seite 782 - 809). Stickstoff wurde zum Trocknen uber je einen 
^^^30 Trockenturm mit CaCIa und Blaugel geleitet. 

Unter Wasser (e) wird im Folgenden stets mit Hilfe von ionentauschern dionisiertes 
(vollentsalztes) Wasser verstanden, wenn nicht anders angegeben. 

35 1 . Synthese von Dispergierbindemittein 

Als Polyesterdiol wurde in den Beispielen 1.1 und 1.2 jeweils ein Polyesterdiol mit einer 
Hydroxylzahl von 140 mg KOH/g Polyesterdiol, bestimmt nach DIN 53240 verwendet, 
das aus Isophthalsaure, Adipinsaure und 1 ,4-Cyclohexandimethanol in Molverhaltnis 
40 1 : 1 : 2,2 erhaltlich ist 



4 
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1.1. Synthase von Dispergierbindemittel (dc.1 ) 




6,85 g Neopentylglykol, 7,03 g Dimethyipropionsaure, 51,95 g Polyesterdioi und 
53,01 g 4,4'-Diphenyldiisocyanat wurden in 1 18,74 g Tetrahydrofuran, das zuvor uber 
5 Na/Benzophenon nach einer Labor-Standard-Methode destilliert worden war, gelost. 
Man gab einen Tropfen Di-n-butylzinndilaurat zu und brachte die Reaktionslosung zum 
Kochen. Man erhitzte unter Ruckfluss, bis sich kein freies Isocyanat mehr nachweisen 
liefi (titrimetrisch gemali DIN 53 185). Danach kuhlte man die Reaktionslosung mit 
Hilfe eines Eisbads ab, versetzte mit einer Losung von 6,25 g Diethanolamin in 6,25 g 
10 destiliiertem Tetrahydrofuran und danach mit 5,4 g Triethylamin. Man gab 315 g Was- 
ser zu und destillierte das Tetrahydrofuran ab. Man erhieit Dispergierbindemittel (dc.1) 
in wassriger Losung, Feststoffgehalt 33 Gew.-%. 

1 ,2, Synthese von Dispergierbindemittel (dc.2) 

22,7 g Neopentylglykol, 23,6 g Dimethyipropionsaure; 175,3 g Polyesterdioi und 
178,4 g 4,4'-Diphenyldiisocyanat wurden in 400 g Aceton, das zuvor uber K2CO3 nach 
einer Labor-Standard-Methode destilliert worden war, gelost, Man gab einen Tropfen 
Di-n-butyizinndilaurat zu und brachte die Reaktionslosung zum Kochen. Man erhitzte 
20 unter Ruckfluss, bis sich kein freies Isocyanat mehr nachweisen lieS (titrimetrisch ge- 
maB DIN 53 185). Danach kuhlte man die Reaktionslosung mit Hiife eines Eisbads ab, 
versetzte mit einer Losung von 17,8 g Diethanolamin in 61,4 g destiliiertem Aceton und 
danach mit 17,8 g Triethylamin. Man gab 500 g Wasser zu und destillierte das Tetra- 
hydrofuran ab, Man erhieit Dispergierbindemittel (dc.2) in wassriger Losung, Feststoff- 
25 gehalt 33 Gew.-%. 



2. Herstellung von Farbmittelzubereitungen 

^^^^p Man setzte jeweils eine Schuttelapparatur des Typs Skandex, Volumen 100 ml, mit 
^^^30 60 9 Glaskugein, mittlerer Durchmesser 0,55 mm) zur Herstellung von Farbmittelzube- 
reitungen (Anreibungen) ein. 



2,1 Herstellung einer magenta Farbmittelzubereitung F.I 



35 In die Schuttelapparatur wurden eingewogen: 
6,0 g Pigment P.R. 122 
18,02 g Dispergierbindemittel (dc.1) 

0,3 g einer 20 Gew.-% Losung von 1 ,2-Benzisothiazolin-3-on in Propylenglykol 
2,69 g Melaminharz der Formel IV. 1, (stochiometrisches Verhaltnis) 



40 
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N 



CHgOH 



HOCK 




CH2OH 



IV. 1 



H 



H 



15 



20 




25 



30 



29,94 g Wasser 

Man schQttelte 4 Stunden. Man erhlelt die magenta Farbmittelzubereitung F.1. Die Be- 
stlnnmung des mittleren Partikeidurchmessers (Farbmittel) mit Hilfe eines Coulter 
Counters (Coulter LS230) ergab einen Durchnnesser von 155 nm (Zahlennnittel). Wie 
durch Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) gezeigt werden konnte, waren nicht 
alle Farbmittelpartikel vollstandig von Polymer umhullt. 

2.2 Herstellung einer blauen Farbmittelzubereitung F.2 

Man ging vor wie unter 2.1 beschrieben, jedoch wog man 6,9 g Pigment Blau 15:3 statt 
P.R. 122 ein. Nach 4 Stunden Schuttein erhlelt man die blaue Farbmittelzubereitung 
F,2. Die Bestimmung des mittleren Partikeidurchmessers (Farbmittel) mit Hilfe eines 
Coulter Counters (Coulter LS230) ergab einen Durchmesser von 240 nm (Zahlenmit- 
tel). Wie durch Transmissionselektronenmikroskopie gezeigt werden konnte, waren 
nicht alle Farbmittelpartikel vollstandig von Polymer umhullt. 

2.3 Herstellung einer magenta Farbmittelzubereitung F.3 

Man ging vor wie unter 2,1 beschrieben, jedoch wog man 18,02 g dc.2 statt del ein. 
Nach 4 Stunden Schuttein erhielt man die magenta Farbmittelzubereitung F.3. Die Be- 
stimmung des mittleren Partikeidurchmessers mit Hilfe eines Coulter Counters (Coulter 
LS230) ergab einen Durchmesser von 130 nm (Zahlenmittel). Wie durch Transmissi- 
onselektronenmikroskople gezeigt werden konnte, waren nicht alle Farbmittelpartikel 
vollstandig von Polymer umhullt. 

2.4 Herstellung einer blauen Farbmittelzubereitung F.4 

Man ging vor wie unter 2,3 beschrieben, jedoch wog man 6,9 g Pigment Blau 1 5:3 statt 
P.R, 122 ein. Nach 4 Stunden Schuttein erhielt man die blaue Farbmittelzubereitung 
F.4. Die Bestimmung des mittleren Partikeidurchmessers (Farbmittel) mit Hilfe eines 
Coulter Counters (Coulter LS230) ergab einen Durchmesser von 145 nm (Zahlenmit- 
tel). Wie durch Transmlssionselektronenmikroskopie gezeigt werden konnte, waren 
nicht alle Farbmittelpartikel vollstandig von Polymer umhullt. 
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2.5 Herstellung einer roten Farbmittelzubereitung F.5 auf Basis eines Dispers- 
farbstoffs 




Man ging vor wie unter 2.1 beschrieben, jedoch vermischte man die folgenden Sub- 
5 stanzen: 

15 g D.R. 60 (Dispersfarbstoff) 

7.5 g Polyethyiengiykol nnit einem Molekulargewicht Mw von 600 g/mol 

15 g Dispergiermittel (c.1) (Dispergiermittel aus US 5,186,848, Beispiel 3) 
1 0 0,5 g Triethanolannin 
62 g Wasser 

Man erhielt die rote Farbmittelzubereitung F.5. Die Bestimmung des mittleren Partikel- 
durchmessers (Farbmittei) mit Hilfe eines Coulter Counters (Coulter LS230) ergab ei- 
nen Durchmesser von 290 nm (Zahienmittel). Die Partikel waren niclit mit Polymer be- 
deckt. 

2.6 Herstellung einer blauen Farbmittelzubereitung F.6 auf Basis eines Dispers- 
farbstoffs 

20 

Man ging vor wie unter 2.5 beschrieben, jedoch ersetzte man D.R. 60 durch D.B. 72. 
Man erhielt die blaue Farbmittelzubereitung F.6. Die Bestimmung des mittleren Parti- 
keldurchmessers (Farbmittei) mit Hilfe eines Coulter Counters (Coulter LS230) ergab 
einen Durchmesser von 250 nm (Zahienmittel). Die Partikel waren nicht mit Polymer 
25 bedeckt. 



3. Herstellung von erfindungsgemalien Aufzeichnungsflussigkeiten und von Ver- 




gleichs-Flussigkeiten 
Allgemeine Vorgehensweise: 



Die Ingredienzien wurden gemafi Tabelle 1 wurden jeweils in der Reihenfolge gemafi 
Tabeile zusammengegeben und durch Ruhren gut durchmischt. Nach Zugabe der je- 
weiligen Farbmittelzubereitung wurde noch 15 Minuten geruhrt. AnschlieBend fiitrierte 
35 man durch ein Netz, Porenweite 1 /jm, Man erhielt die erfindungsgemaften Aufzeich- 
nungsflussigkeiten (Tinten) gemaR Tabelle 1 . 
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Verwendete Abkurzungen: PE40: Polyethylenglykol mit einem Mw von 400 g/mol, BIT: 
20 Gew.-% Losung von 1,2-Benzisothiazolin-3-on in Propylenglykol, P-THF: Poly- 
Tetrahydrofuran mit einem M^, von 250 g/mol 

5 (c.1) ist - so enthalten - als Bestandteile der eingesetzten Farbmittelzubereitung er- 
fasst und warden nur der Vollstandlgkeit haiber aufgefiilirt. 

HO QH 

\ 81 



H(0-CH2-CH2)50^ C)(CH2-CH2-0)gH 




CH3-CHOH-CH2-(0-CH2-CH2)2 5O 0(CH2-CH2-0)2 g-CHj-CHOH-CHg 

H(0-CH2-CH2)20 p(CH2-CH2-0)2H 



/ / — \ V_/ 



10 



y 0(CH2-CH2-0)gH B5 
CoH« OH 



'2' '5 



4. Dojckversuche mit erfindungsgemalien Aufzeichnungsfiussigkeiten und mit Ver- 
gleichs-Flussigkeiten 

Die erfindungsgemalien Aufzeichnungsfiussigkeiten wurden in je eine Kartusche pro 
15 AufzeichnungsflGssigkeit abgefuilt. Auch die Vergieicins-Flussigkeiten wurden in je eine 
Kartuschen abgefuilt. 



Es wurden Druckversuciie mit einem Tintenstraliidrucker der Fa. Mimaki, Typ TX2, auf 
wasserfestem ink-Jet Papier durchgefiiiirt. Mit jeder Tinte wurde eine Voliflaclie von 
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720 X 720 dpi, Auflosung 8 pass., bedruckt Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusam- 
mengefasst. 



Tabelle 2: Ergebnisse der Druckversuche 



Druckversuch 


AufzeichnungsflQs- 


Ergebnis DUsen 


Bemerkungen 


Nr. 


sigkeit Nr. 


Ausfall 


Streuen 




4.1 


T.1 


0 


1 


- 


V4.11 


V-T.11 


12 


20 


V-T.11 schaumte 


4.2 


T.2 


0 


2 


- 


V4.12 


V-T.12 


17 


13 


V-T.12 hatte Fettaugen 


4.3 


T.3 


1 


0 


- 


4.4 


T.4 


0 


3 




V4.14 


T-V.14 


20 


23 


V-T.14 scliaumte stark 


4.5 


T.5 


2 


1 




4.6 


T.6 


0 


2 




4.7 


T.7 


0 


1 




4.9 


T.9 


1 


3 




4.10 


T.10 


0 


2 




V4.13 


T.1 3 


1 


23 
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Aufzeichnungsflussigkeiten 
Zusammenfassung 

Wassrige Aufzeichnungsflussigkeiten, entiiaitend 

(a) mindestens ein Farbmittel, das nicht vollstandig von Polymer umhullt ist, 

(b) nnindestens zwei Netzmittel, gewahlt aus alkoxylierten Alkoholen, alkoxylierten 
Acetylenalkoholen, gegebenenfalls alkoxylierten Acetylendiolen, Alkylpolygluco- 
siden, Zuckeresteralkoxylaten, Fluortensiden, anionischen Tensiden und kationi- 
schen Tensiden. 



